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"Druckzylinder fur Of f setd.ruckmascto.iii en" 


Es 1st allgemein bekannt, daB das Of f setdrucken ein Druck- 
verfahren ist, bei dem man ein Farbbild (angef eucbteten) , 
(gewohnlicb von einer angef eucbteten Flachdruckoberflache) 
zuerst auf ein en Druckzylinder, (gewohnlicb ein en Gumrai- 
tuchzylinder) , aufbringt und dann auf das zu bedruckende 
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Papier iibertragt, wobei beim Offsetdruck fettige oder olige 
Druckfarbe verwendet wird, die Pigment, Harz, Trocknungsol 
und Losungsmittel enthalt. 

Zum besseren Verstandnis der Erfindung wird auf die be- 
gleitende Zeichnung Bezug genommen, worin Fig. 1 einen 
Querschnitt der Hauptteile der Of f setdruckmaschine, soweit 
sie die Erfindung betreffen, zeigt. In Fig. 1 wird ein 
Farbbild von einer angef euchteten Flachdruckoberf lache eines 
Formzylinders 1 auf eine Oberflache eines Ubertragungszy- 
linders, d.h. eines mit Gummi iiberzogenen Zylinders 2, und 
dann auf das Papier 3 ubertragen, wobei das Papier zwischen 
zwei Zylinderwalzen, (dem Ubertragungszylinder 2 und dem 
Druckzylinder 4) , durch eine Papiertransportvorrichtung 
(nicbt gezeigt) gefiihrt wird. ■- 

Wach dem beendeten Druckverf ahren muB als Vorbereitung fur 
das nachste Drucken der ubertragungszylinder 2 mit einer 
Reinigungsfliisslgkeit 5 gewaschen werden, wobei diese aus 
der Reinigungsvorrichtung 6 mitt els Reinigungswaizen 7 und 
8 zugefiibrt wird. Eine splche Reinigungsf liissigkeit kann 
Kerosin, Toluol oder Xylol mit einem Gebalt von 'frichlor- 
athylen oder Cyclohexan sein. 

Wenn der Ubertragungszylinder dadurch gereinigt warden soli, 
daB man Papier zwischen dem Ubertragungszylinder und dem 
Druckzylinder durchlaufen lalit, ohne die Keinigungsvorrich- _ 
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tung zu verwenden , so sind 10 bis 20 Papierbogen erf order- 
lich, um die Parbe voa detn Ubertragungszylinder zu entfernen. 

lis ist ein Gegenstand der -vorliegenden Jiirfindung, einen 
verbesserten ubertragungszylinder zur Verfugung zu stellen, 
bei dem die Druckfarbe auf dem Ubertragungszylinder leicht 
dadurch entfernt werden kann, daB man 3 oder 4 Papierblatter 
zwischen dem Ubertragungszylinder und dem Druckzylinder 
durchlaufen laBt, wodxirch die Reinigungsvorrichtung bei 
einer Off setdruckmaschine entbehrlicb ist. 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen verbesserten Uber- 
tragungszylinder (Guramitucbzylinder) einer Of f setdruckma- 
s chine. 

Bei Verwendung des verbesserten libertragungszylinders der 
vorliegenden Erfindung anstelle eines herkommlichen liber- 
tragungszylinders in einer Of £ setdruckmaschine, kann auf . 
eine Reinigungsvorrichtung fiir den Ubertragungszylinder ver- 
zicbtet werden, weil die Druckfarbe auf dem Ubertragungs- 
zylinder leicht mittels Durchlauf enlassen von 3 oder 4 Blatt 
Papier zwischen dem Ubertragungszylinder und dem Druckzy- 
linder entfernt werden kann. 

Der verbesserte ubertragungszylinder kann durcb Bilden einer 
ttchicht oder eines Films von Hochpolymeren rait niederer 
kritischer Grenzf lachenspannung auf deren Oberflache her- 
gestellt werden., 
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Solche Hochpolymere, die eine geringe kritische Grenzfla- 
chenspannung aufweisen und die Werte der kritischen Grenz 
flachenspannung sind in der folgenden Tabelle angegebenj 

Kritische Grenz- 
f lachenspannung 
(Dyne/cmTTc) 

Polydimethylsiloxan 20 

Polypropylen 23 

Fluor enthaltendes Hochpolymer, 
beispielsweise Poly-( 1 , 1-dihydropenta- 
decafluoroctylmethacrylat) 1 1 

Polyhexaf luorpropylen 1 6 

Tetrafluorathylenhexaf luorpropylen- 
Mischpolymerisat " 17 

Polytetrafluorathylen 18 

Polytrifluorathylen 22 

Polyvinyl! denfluor id * 25 

Trifluorchloratliylen- 

Vinylidenfluorid-Misclipolymerisat 25 

Hexa f luo rpr o py 1 en- Vinyl i denf luo r i d- 
Mischpolymerisat 25 

Unter Bezugnahme auf die begleitende Zeichnung zeigt Fig. 2 
ein Verfahren zum Messen der kritischen Grenzf lachenspan- 
nung (jfc), wobei als Beispiel ein Polypropylen-Film ver- 
wendet wird. 

Wasser, Glycerin und Triathanolamin werden auf eine Ober- 
flache einer Polypropylenplatte getropft und der Winkel 

-5- 

209881/0A39 


BNSDOCID: <DE_2227485A1J_> 


2227485 

_ 5 - 

©.,, Q 2 und © 3 , wie in Pig. 2(a), Pig. 2(b) land Figo 2(c) 
angegeben, wird gemessen und die Werte cos ©., , cos © 2 und 
cos erhalten. 

Die Winkel , © 2 und © 5 und die cos-Werte © 1 , © 2 und 
sind: 


•1 

= 82° 

cos 

© = 

0,14- 

9 2 

= 75° 

cos 

© = 

0,26 

G 3 

= 59° 

cos 

© = 

0,51 


Die Oberflaclien- bzw* Grenzf lachenspannungen von Wasser, 
Glycerin und Triathanolamin sind: 

Wasser 72 Dyne/ cm 

Glycerin 65 M 

Triatlaanolamin 50 11 

Aus den oben erwabnten V/erten sind, wie in Pig* 2(d) aufge 
zeigt, die Punkte A, B und 0 mit den Werten der Grenzfla- 
ckenspannung als Abszisse gegenuber den Werten von cos © 
als Ordinate auf getragen,, 

Von dem Kreuzungspunkt bzw. der Schnittlinie D der Verlan- 
gerung der Punkte A, B und C und der Linie, bei der cos 0 
= 1 ist, ist eine Senkrechte zur Abszisse gezogen. Auf 
diese Weise wird die kritisclxe Grenzflaclienspannung von 
Polypropylen erhalteno 


209881/0439 


- 6 - 


2227485 


Die Werte der kritischen Grenzflachenspannung der anderen 
Hoohpolymeren konnen in der gleichen Weise, wie oben ange- 
gebon, gemessen werden. 

Jedoch kann im Falle eines Hochpolymers, das in einem orga- 
nise hen Losungsmittel, wie Polydimetbylsiloxan , loslich ist, 
die kriticcno Grenzf lachenspannung dadurch erhalten werden, 
dali man cine uchicht des Hochpolymers verwendet, die durch 
Aufbrm^en emer Losung des Hochpolymers auf eine Oberfla- 
che eines lesten Korpers und dann durch deren 'JJrocknen ge- 
bildet ist. 

Die Schicht oder der Film des oben angegebenen Hochpoly- 
mers mit der niederen kritischen Grenzf lachenspannung kann 
auf der Oberf lache des ubertragungszylinders in der f olgea- 
den Weise gebildet werden: 

(1) durch Aufbringen einer Losung des Hochpolymers in 
einem organischen Losungsmittel auf die Oberflache 

des ubertragungszylinders und dann durch Trocknen, oder 

(2) durch Wickeln eines Films des unloslichen Hochpoly- 
mers um den Ubertragungszylinder. 

Es wurde f estgestellt , daB die auf den Zylinder aufgetrage- 
ne Druckfarbe, der eine Schicht oder einen Film des oben 
erwahnten Hochpolymers auf seiner Oberflache tragt, auf 
das zu bedruckende Papier in einer hoheren als ao^igen 
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Menge, bezogen auf die Druckfarbe, iibertragen werden* kann. 

Die Druckfarbe, die auf den Ubertragungszylinder der vorlie- 
genden Erfindung aufgedruckt wird, kann daber leicbt dadurcb 
entfernt werden, daB man nur raebrere Blatter Papier zwiscben 
dem Ubertragungszylinder und dem Druckzylinder durcblauf en 
laBt, Es kann daber auf ein Wascbverfabren des Ubertragungs- 
zylinders mit Reinigungsf liissigkeit , wenn das Bruckverf abren 
beendet 1st, verzicbtet werden. 

Die (absolute) Wanderungsgescbwindigkeit der Druckfarbe von 
dem Formzylinder auf den Ubertragungszylinder ist geringer 
im Vergleicb zu der bei Verwendung des berkommlicben kaut- 
scbukabgedeckten Zylinders, Jedocb ist die_ Wanderungsge- 
scbwindigkeit der Druckfarbe von dem Dbertragungszylinder 
auf das zu bedruckende Papier bober im Vergleicb zu dem ber- 
kommlicben Gummitucbzylinder, so daB ein gedrucktes Ma- 
terial mit boberer Dicbte erreicbt werden kann. 

Die vorliegende Erfindung wird durcb die nacbf olgenden Bei- 
spiele erlautert. 

In den Beispielen wurde die f olgende Of f setdruckmascbine 
und Off setdruckfarbe verwendet. 

Off setdruckmascbine von K. K. Hicob unter dem Warenzeicben 
"RICOH OFEoEl? 1000" • 
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Es wurde eine Of f setdruckmaschine verwendet , bei der die 
Reinigungs vorri chtung entfernt wurde. 

Die Offsetdruckfarbe wurde aus den folgenden Bestandteilen 


hergestellt : 

- 

Gew. Telle 

RuB 

J t «-> 

Alk^dharz 

5 . 0 

Tallol 

5>0 

Xylol 

5,4 

Kobaltnaphthenat 

0,2 

Polybuten (Nippon Petrochemicals Co., 
Ltd., Warenzeichen "LV-IO") 

5,4 

Ester von Alginsaure und Propylenglykol 
(2 °/o±ge waBrige Losung) 

50,0 

Polyvinylmethylather-Maleinsaureanliydrid- 
Mischpolymerisat 

0,5 

flussiges Paraiffin 

1,0 

Monoathanolamin 

0,4 

Wasser 

75,0 


Beispiel 1 

Eine organische Losung wurde aus den folgenden Bestandtei- 
len hergestellt: 

Gew.Teile 

Polydimethylsiloxan (Shinetsu Silicone 

Co., Ltd., Warenzeichen "KE42TS") 10 

n-Heptan 10 
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Die so hergestellte organische Losung wurde auf einen Uber- 
tragungszylinder , (einen Nitril-Butadien-Kautschuk-gepolster 
ten Zylinder) , auf getragen und dann bei einer Temperatur 
von 5O°0 und einer relativeii Peuchtigkeit von 60 # 48 Std. 
getrocknet. Es wurde eine Schicht aus Polydiraethylsiloxan 
mit Tc von 20 Dyne/cm auf der Oberflache des tibertragungs- 
zvlindera gebildet. Die Burchfuhrung des Druckverf ahrens un 
tcr Verwendung des oben hergestellten Ubertragungszylinders 
liefer to oin gedrucktes Material mit hoherer Dichte. Nach 
boendctoa Druckvorgaug und nachdem die Flachdruckoberf lache 
(odor dos Originalbild) entfernt wurde, wurden Papiere zwi- 
schon dem Ubertragungszylinder und dem Druckzylinder durch- 
geleitet. Mitt els Durchleiten von 3 Papierblattern konnte 
der Ubertragungszylinder gereinigt werden. 

Beispiel 2 

Es wurde das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wieder- 
holt, ausgenomraen, daB Polydimethylsiloxan von Shinetsu 
Silicone Co., Ltd* , Warenzeichen "KE^S-RTV" anstelle von 
"KE4-2TS" in Beispiel 1 verwendet wurde • 

Bei Verwendung von "KE^S-RTV" wurde eine Schicht von Poly- 
dimethylsiloxan mit Tc von 20 Dyne/cm auf der Oberflache 
des Druckzylinders gebildet. 

Es wurde das gleiche Ergebnis, wie bei Beispiel 1 erhalten. 
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Beispiel 3 

Ein Film von Tetraf luorathylen-Hexaf luorpropylen-Miscbpoly- 
merisat (E. I. du Pont de Nemours u. Co., Inc., Warenzei- 
chen "TEFLON FEP n ) mit einer Starke von O t 5 mm und 1fc von 
17 Dyne/cm wurde una den ubertragungszylinder gelegt, statt 
datt man eine Schicht von Polydimethylsiloxan auf der Ober- 
flache des libertragungszylinders bildete. Bei Verwendung 
eines solchen Ubertragungszylinders wurde das gleiche Er- 
gebnis wie in Beispiel 1 erhalten. Es konnte der Ubertra- 
gungszylinder in gleicher Weise mittels Durchleiten von 3 
Blatt Papier nach beendetem Druckvorgang gereinigt werden. 

Beispiel 4 

Ein Film von Polypropylen mit einer otarke von 0,2 mm und 
7i von 23 Dyne/cm anstell e von "TEFLON FEP" in Beispiel 3 
wurde rund um den Ubertragungszylinder aufgebracht. 

Der Ubertragungszylinder konnte durch Durchlauf enlassen von 4 
Blatt Papier nach beendetem Druckvorgang gereinigt werden. 

Beispiel 5 

Ein Film von Polyvinylidenf luorid mit einer Starke von 
0,3 mm und Tc von 25 Dyne/cm wurde rund um den Ubertragungs- 
zylinder auf gebracht .Bei Verwendung eines solchen Ubertra- 
gungszylinders wurde das gleiche Ergebnis wie in Beispiel 4 
erhalten. 

Nach der Erfindung kann auch ein Metallzylinder , wi Alu- 

-11- 

209 88 1 /(K39 


BN 


DOCID: <DE 2227485A1_I_> 


2227485 

- 11 - " 

minium, Kupfer, Messing, Eisen oder rostfreier Stahl'als 
Zylinder als Ubertragungszylinder anstelle des Guraraituch- 
zylinders, oder es kann ein Harzzylinder aus syhthetischem 
Harz, wie Phenolharz, Epdxybarz, Acrylharz, Melaminharz, 
Polyesterharz oder Acrylnitril-Butadien-Styrol, verwendet 
werden. 

Lie Met all- oder Harzzylinder konnen in der Weise verwen- 
det werden, daB man die Oberflacbe des Zylinders mit einem 
Film der oben angegebenen Hocbpolymeren abdeckt. 
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Patentanspriiche : 

1. Ubertragungszylinder einer Of f setdruckmaschine, da- 
durch gekennzeichnet, da£ er eine 
richicht odep einen Film aus einem Hochpolymer aufweist f 
das eine niedere kritische Grenzf lachenspannung von weni- 
ger als 25 Dyne/cm auf einer Oberflache des Ubertragungs- 
zylinders aufweist. 

2. Ubertragungszylinder einer Of f setdruckmaschine gemaB 
Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
daB das Hochpolymer ein Fluor enthaltendes Hochpolymer ist. 

3. Ubertragungszylinder einer Of f setdruckmaschine gemaB 
Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
daB das Fluor enthaltende Hochpolymer Poly-(1 .1-dihydro- 
pentadecafluoroctylmethacrylat) , Poly-hexaf luorpropylen , 
Tetrafluorathylen-Hexaflourpropylen-Mischpolymerisat , 
Polytetrafluorathylen, Polytrif luorathylen, Polyvinyl id en- 
f luorid f Trif luorathylen-Vinyliden-Fluorid-Mischpolymer i- 
sat und/oder Hexaf luorpropylen-Vinyliden-Fluorid-Mischpoly- 
merisat ist. 

4. Ubertragungszylinder einer Of f setdruckmaschine gemaB 
Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
daB das Hochpolymer Polydimethylsiloxan ist. 
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5. ubertragungszylinder einer Offsetdruckmascbine gemafi 
Ansprucb 1 dadurch gekennzeicb.net 
daB das Hocbpolymer Polypropylen 1st. 
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FIG. I 



(a) 


01=82 


FIG. 2 
(b) 
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